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® Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen eines Rohres, insbesondere fur ein Rohr mit geringer Wandstarke, 
aus metallischem Bandmaterial mit relativ kleinem Durchrnesser 

® Zum Herstellen eines Rohres (2) aus einem im Quer- 
schnitt ursprunglich flachen, bandformigen Werkstuck (3) 
wird dieses in mehreren aufeinanderfolgenden, durch 
Umformrollenpaare gebildeten Umformstationen Schritt 
fur Schrrtt starker im Querschnitt gekrummt, bis die Rohr- 
form erreicht ist. Wenn die Rander (4) des Werkstuckes (3) 
so weit gekrummt sind, dad sie jeweils einen Hinter- 
schnitt bilden, also Formrollen nicht mehr so wett eingrei- 
fen konnen, daB sie die Innenseite des Querschnittes wei- 
terhin formen konnen, wird das teilweise geformte Werk- 
stuck (3) in einer ersten Drehstrecke um etwa eine Viertel- 
Drehung tordiert und in dieser tordierten Lage im weite- 
ren Vorschub derartig weiterverformt, daS der zwischen 
den Random (4) befindliche Schlitz im weiteren Vorschub- 
verlauf verkleinert wird. Vor dem endgultigen Anna hern 
oder Sen lie Ben und VerschweiBen des Schlitzes wird das 
Werkstuck (3) in einer zweiten Drehstrecke wieder zuruck- 
verdreht, wonach die VerschweiBung der Rander (4) er- 
folgt. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft. ein Verfahren zum Herstellen eines 
Rohres, insbesondere fur ein Rohr mit geringer Wandstarke, 
aus metallischem Bandmaterial,- mit relativ kleinem Durch- 5 
messer, nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1. 

Die Erfindung betrifft auch eine Vorrichtung zum Herstel- 
len eines Rohres, insbesondere fur ein Rohr mit geringer 
Wandstarke, aus metallischem Bandmaterial, mit relativ 
kleinem Durchmesser, nach dem Oberbegriff des Patentan- 10 
spruchs 1. 

Eine derartige Herstellung eines Rohres ist bekannt 
(DE 35 29 160 A 1). In der Regel wird dabei das zunachst 
bandformige Werkstuck (metallisches Bandmaterial) kalt ei- 
ner immer starkeren Verformung der Rander unterzogen. 15 
Die in Vorschubrichtung ersten RoUenpaare weisen dabei 
etwas ineinandergreifende Formen auf, die das Bandmate- 
rial so weit verbiegen, daB die gekrummten Rander zum bis- 
herigen Querschnitt des Bandes etwas mehr als rechtwinklig 
stehen. 20 

Ab diesem Verformungsgrad kann keine Formrolle mehr 
in das auf diese Weise einen Hinterschnitt aufweisende, teil- 
weise schon zu einem Rohr vorgeformte Werkstuck eingrei- 
fen. Es ist deshalb bekannt, ab einem derartigen Verfor- 
mungsgrad an den AuBenseiten antriebslose Rollen vorzuse- 25 
hen, die die hochgebogenen Bereiche des Werkstuckes im 
weiteren Durchlauf naher aneinanderdriicken und die Rohr- 
kriimmung vervollstandigen. Dies fuhrt jedoch haufig zu ei- 
nem Versatz der beiden Rander zueinander, der spater in ei- 
ner SchweiBvorrichtung ausgeglichen werden miiBte, so daB 30 
die entstehenden Rohre in relativ groBen Toleranzen unrund 
werden. 

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, ein 
Verfahren und eine \forrichtung zur Herstellung eines Roh- 
res, insbesondere fur ein Rohr mit geringer Wandstarke, aus 35 
metallischem Bandmaterial, mit relativ kleinem Durchmes- 
ser, der eingangs genannten Art zu schaffen, womit die zu 
verschweiBenden Rander mit groBtmoglicher Genauigkeit 
schon vor der SchweiBvorrichtung aufeinandertreffen, so 
daB Rohre prazise hergestellt werden konnen. 40 

Zur Losung dieser Aufgabe dient fur das eingangs defi- 
nierte Verfahren der Patentan spruch 1 . 

Es wird also das Werkstuck wahrend seiner Verformung 
von einem Band zu einem Rohr zunachst nach ersten Verfor- 
mungsschritten tordiert, so daB die den Hinterschnitt bilden- 45 
den Rander nicht mehr gegeniiber dem ursprunglichen Ver- 
lauf hochstehen, sondem zur Seite liegen, so daB die auBen 
an ihnen angreifende Rollen, wie die vorhergehenden Um- 
forrnrollen, horizontale Achsen haben und angetrieben sein 
konnen, was der Prazision der weiteren Verformung im Vor- 50 
schub erheblich zugute kommL Somit konnen an der Roh- 
rauBenseite auch Riefenbildungen hervorgerufen durch die 
unterschiedlichen Umfangsgeschwindigkeiten nicht ange- 
triebener Seitenrollen mit vertikalen Achsen weitestgehend 
vermieden werden. Dariiber hinaus entsteht in dem Werk- 55 
stuck eine gewisse Spannung, die zu einer sehr prazisen 
Lage, insbesondere der Rander, beitragt, so daB deren Bewe- 
gung aufeinanderzu entsprechend genau beeinfluBbar isL 

Ist auf diese Weise der Schlitz geniigend eng, wird die 
vorhergehende Teil-Drehung wieder ruckgangig gemacht, 60 
so daB danach der entstandene sehr prazise Schlitz zwischen 
den Randem in ublicher Weise zugeschweiBt werden kann. 
Versuche haben gezeigt, daB auf diese Weise ein Verhaltnis 
von Rohrdurchmesser zu Wanddicke von 7 : 1 bis 80 : 1 
moglich ist. Dabei sind Rohrdurchmesser von nur 3 mm bis 65 
nahezu 40 mm bei Wandstarken von etwa 0,15 mm bis 
1 mm moglich. Dabei ergibt sich auch eine hohe Prazision 
der AuBendurchmesser in einem sehr geringen Toleranzbe- 



reich. Somit konnen in dieser Verfahrens weise Rohre mit 
kalter Umformung mit hoher Prazision und hoher Ge- 
schwindigkeit hergestellt werden. 

ZweckmaBig ist es dabei, wenn das Werkstuck in der 
zweiten Drehstrecke um denselben Winkel wieder zuriick- 
verdreht wird, um den es zuvor auf der ersten Drehstrecke 
tordiert wird. Somit hat das Werkstuck am Ende praktisch 
wieder die Lage, die ein herkommlich zu einem Rohr umge- 
formtes Werkstuck auch hat, wobei lediglich wahrend der 
Umformung eine Verdrehung zunachst in der einen und 
dann wieder in der entgegengesetzten Richtung erfolgt ist 
Dies ermoglicht aber die vorteilhafte und zweckmaBige Ver- 
formung mittels angetriebener Formrollen auch in einem 
Bereich, in welchem der Hinterschnitt bereits so zugenom- 
men hat, daB eine Formrolle nicht mehr in den etwa C-for- 
migen Querschnitt des Werkstuckes zur weiteren Verfor- 
mung und Kriimmung eingreifen kann. 

ZweckmaBig ist es also, wenn nach der ersten Dreh- 
strecke an dem Werkstuck angreifende Formrollen um hori- 
zontale Achsen angetrieben werden und das Werkstuck bei 
seiner weiteren Verformung von diesen Formrollen in Vor- 
schubrichtung geschoben wird. Da bisher etwa in diesem 
Bereich und Verformungsgrad an einem Werkstuck auBen 
angreifende Formrollen mit ihren Rotationsachsen quer zu 
den vorhergehenden Formrollen orientiert sein muBten, wa- 
ren sie normalerweise antriebslos und konnten somit zum 
Vorschub nichts beitragen. Dies ergab nicht nur eine gerin- 
gere Genauigkeit, sondem konnte auch zu Spuren an der 
AuBenseite des Rohres fuhren, welches durch seinen Vor- 
schub praktisch diese Rollen in Drehung versetzen muBte. 
Da diese Formrollen nun aber auch um horizontale Achsen 
angetrieben werden konnen, konnen sie mit den vorherge- 
henden Formrollen gemeinsam problemlos angetrieben 
werden, was auch den Vorschub positiv beeinfluBt 

Die Formrollen hinter der zweiten Drehstrecke rotieren 
ebenfalls um horizontal liegende Achsen und ziehen das 
Werkstuck in Vorschubrichtung. Somit wird es auch in die- 
sem Bereich von den Formrollen aktiv in \forschubrichtung 
bewegt, was der Qualitat der Fertigung zugute kommt. 

Die Antriebe der angetriebenen Formrollen konnen somit 
synchronisiert werden, wobei die Synchronisierung insbe- 
sondere mechanisch erfolgt Dies erlaubt es, die Umfangs- 
geschwindigkeiten der Formrollen den Erfordernissen des 
Werkstuckes und seines Werkstoffes bestmoglich in dem 
Sinne anzupassen, daB ein Rohr mit hoher Qualitat entsteht 
Der Torsionswinkel im Verlauf der ersten Drehstrecke 
und der zweiten Drehstrecke kann zwischen 75° und 100° 
gewahlt werden. Es ist also moglich, einen Torsionswinkel 
fest vorzugeben oder inn aber sogar einsteUbar zu machen, 
so daB er von Fall zu Fall auf unterschiedliche Verhaltnisse 
und/oder Werkstoffe und/oder Abmessungen angepaBt wer- 
den kann. 

Die zur Losung der eingangs genannten Aufgabe die- 
nende Vorrichtung betrifft Patentanspruch 7. 

Es wird also eine Vorrichtung vorgeschlagen, bei welcher 
— von den Drehvorrichtungen abgesehen — alle RoUenpaare 
parallele, horizontale Drehachsen haben konnen, so daB sie 
auch synchron angetrieben werden konnen. Entsprechend 
genau ist nicht nur die Verformung, sondem auch der Vor- 
schub des ursprunglich bandfbrmigen Werkstuckes, so daB 
es entsprechend kontrolliert zu einem Rohr hoher Genauig- 
keit verformt werden kann, selbst wenn dieses Rohr nur eine 
geringe Wandstarke und moglicherweise auch nur einen ge- 
ringen Durchmesser hat Versuche haben gezeigt, daB sich 
die Rander derart prazise zueinander bewegen lassen, daB 
eine entsprechend genaue VerschweiBung ohne besondere 
SchweiBschlitzsteuerung selbst mittels LaserschweiBung 
moglich ist Dabei wird ausgenutzt, daB durch die Torsion 
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das Werkstuck und damit auch der Schlitz unter einer gewis- 
sen Spannung stehen, so daB sie eine entsprechend genaue 
Lage einhalten. 

Die erste Drehvorrichtung und/oder die zweite Drehvor- 
richtung konnen wenigstens ein Rollenpaar aufweisen, des- 5 
sen eine Rolle eine Ringnut und dessen andere Rolle einen 
dazu passenden Ringvorsprung aufweisen, wobei die Dreh- 
achsen dieser Rollen quer und etwa urn den Drehwinkel des 
Werkstuckes gegeniiber den vorhergehenden Rolienpaaren 
verschwenkt angeordnet sind, wobei das Werkstuck mit sei- io 
nem bis zu dieser Stelle erreichten Querschnitt zwischen die 
Ringnut und den ringformigen Vorsprung paBt. Der Benut- 
zer mu8 somit das Werkstuck, wenn dessen Stimseite dieses 
Rollenpaar der Drehvorrichtung erreicht entsprechend ver- 
dreht einfuhren, wonach es von diesem Rollenpaar der 15 
Drehvorrichtung in der entsprechend tordierten oder wieder 
zuruckverdrehten Lage gehalten wird, so daB der nachfol- 
gende Teil des Werkstiickes jeweils die gewunschte Torsion 
und/oder Rucktorsion erfahrt Die Drehvorrichtung ist also 
praktisch eine durch zwei Formrollen gebildete Halterung, 20 
durch welche das teilweise zu einem Rohr geformte Werk- 
stuck in einer bestimmten Lage wahrend des weiteren 
Durchlaufes fixiert wird, narnlich in der ab dieser Stelle tor- 
dierten Lage. Das dazu dienende Rollenpaar stellt eine kon- 
strukti v einfache Zusatzlosung dar und benodgt keinen eige- 25 
nen Antrieb, konnte natiirlich aber auch einen eigenen An- 
trieb aufweisen. 

Zur Optimierung oder auch zur Anpassung an unter- 
schiedliche Werkstucke und Werkstoffe kann die aus wenig- 
stens einem das Werkstuck formschlussig erfassenden Rol- 30 
lenpaar bestehende Drehvorrichtung und insbesondere das 
Rollenpaar beziiglich der Orientierung der Drehachsen quer 
zur Vorschubrichtung verschwenkbar und feststellbar sein. 
Somit kann der jeweils bei einer Rohrfertigung vorgesehene 
Torsionswinkel in entsprechenden Grenzen vorgewahlt und 35 
eingestellt werden. 

Der Schwenkwinkel fiir die Drehvorrichtung kann dabei 
um etwa 25°, insbesondere etwa um 3° bis 10°, verstellbar 
sein und kann gegeniiber den Drehachsen der in Vorschub- 
richtung vor der Drehstrecke befindlichen Drehachsen zwi- 40 
schen 75° und 100°, insbesondere etwa 80° bis 90°, betra- 
gen. 

Weitere Ausgestaltungen der \forrichtung insbesondere 
hinsichtlich der Zahl von Rolienpaaren vor oder auch hinter 
der oder den Drehstrecken sind Gegenstand der Anspriiche 45 
11 bis 13. Siegeben zweckmaBige Anzahlen und Anordnun- 
gen an, um einerseits mit moglichst wenig, andererseits aber 
ausreichend vielen Rolienpaaren eine prazise Verformung 
eines urspriinglich rlachen Bandes, zum Beispiel aus Stahl, 
zu einem Rohr insbesondere mit einer Wands tarke, z. B. von 50 
unter 1 mm zu erlauben, so daB eine prazise VerschweiBung 
der Rander moglich wird, die ein Rohr hoher Prazision er- 
gibt, so daB dieses sogar geeignet sein kann, Kaniilen dar aus 
zu fertigen. 

Eine noch bessere Randausbildung und Prazision im Be- 55 
reich der spateren SchweiBnaht laBt sich erzielen, wenn dem 
ersten Rollenpaar zum Biegen der Rander des Werkstuckes 
ein Rollenpaar zum Anwalzen der Kanten der Rander vorge- 
schaltet ist (Anspruch 14). Damit lassen sich die Kanten vor 
dem eigentlichen Biegen mit groBer Genauigkeit auf eine 60 
gleichmafiige Form bringen, die gleichzeitig bei der an- 
schieBenden Biegung des Werkstuckes die unterschiedlich 
starke Verformung der Innen- und der AuBenseite beriick- 
sichdgt, so daB ein entsprechend praziser Spalt mit optima- 
ler Geometrie an den beiden Randem nach dem Biegen fur 65 
den sich anschlieBenden SchweiBvorgang entsteht. 

Nachstehend ist ein Ausfuhrungsbeispiel der Errlndung 
anhand der Zeichnung naher beschrieben. Es zeigt in zum 



Teil stark schematisierter Darstellung: 
Big. 1 eine Seitenansicht und 

Fig. 2 eine Draufsicht einer erfindungsgemaBen Vorrich- 
tung mit Paaren von Umformrollen und in Vorschubrichtung 
daz wise hen angeordneten Drehstrecken mit Drehvorrich- 
tungen fur ein urspriinglich bandformiges Werkstiick, wel- 
ches im Vorschubverlauf zu einem Rohr geformt wird, 

Fig. 3 die einzelnen Rollenpaare vom ersten Eintritt des 
Werkstuckes in die Vorrichtung bis zur Fertigstellung ein- 
schlieBlich auch einer Kalibrierung, wobei die einzelnen 
Formrollen teilweise nur mit den einander zugewandten 
Halften ab ihren Mittellinien dargestellt sind und dieselbe 
Numerierung wie in Fig. 1 und 2 aufweisen, 

Fig. 4 jeweils den Querschnitt des Werkstuckes im Fort- 
schritt der Verformung von einem urspriinglich bandformi- 
gen Ausgangsmaterial bis hin zu dem endgiiltig geformten 
Rohr, wobei der Arbeitsvorschritt in Fig. 4 von unten nach 
oben verlauft, 

Fig. 5 in gegenuber Fig. 3 vergroBertem MaBstab und im 
Langsschnitt die Formgebung der Formrollenpaare in ihrem 
Wirkbereich auf das Werkstuck, wobei der Verformungs- 
fortschritt in zwei Spalten jeweils von oben nach unten dar- 
gestellt ist und zwar zunachst in der linken Spalte ganz von 
oben ausgehend von einem ebenen Band uber mehrere Um- 
formschritte, die sich in der rechten Spalte wiederum von 
oben nach unten fortsetzen, 

Fig. 6 eine erste Drehvorrichtung entgegen der Vorschub- 
richtung, also in Richtung des Pfeiles "A" in Fig. 7 gesehen, 

Fig. 7 eine Seitenansicht der Drehvorrichtung gemaB Fig. 

6, 

Fig. 8 eine der Fig. 6 entsprechende Ansicht einer in Vor- 
schubrichtung zweiten Drehvorrichtung mit Blickrichtung 
in Richtung des Pfeiles "B n in Fig. 9 sowie 

Fig. 9 eine Seitenansicht der zweiten Drehvorrichtung ge- 
maB Fig. 8. 

Eine im ganzen mit 1 bezeichnete Vorrichtung dient zum 
Herstellen eines Rohres 2 aus metallischem Bandmaterial3, 
im folgenden auch "Werkstiick 3" genannt, wobei die Vor- 
richtung 1 aufgrund der nachstehend beschriebenen Merk- 
male und Einzelheiten dazu geeignet ist, Rohre mit relativ 
kleinem Durchmesser und relativ geringer Wandstarke her- 
zustellen. 

Die Vorrichtung 1 weist dazu mehrere in Vorschubrich- 
tung des Werkstuckes 3 hintereinander angeordnete Rollen- 
paare 01, 02, 03 und 04 sowie in Vorschubrichtung gemaB 
dem Pfeil Pfl in Fig. 2 mit Abstand dazu Rollenpaare 05 
und 06 und mit einem weiteren Abstand Rollenpaare 07 und 
08 sowie femer 09 und schlieBlich Rollenpaare 10 bis 13 
zum Kalibrieren auf, womit eine allrnahliche Verformung 
mit zunehmender Krummung der Rander 4 des Werkstuckes 

3 im Vorschubverlauf aufeinanderzu durchgefuhrt wind, wo- 
bei diese schrittweise Verformung in Fig. 4 in schematisier- 
ter Darstellung von unten nach oben angedeutet ist. Man er- 
kennt also in Fig. 4 in der untersten Darstellung den Aus- 
gangsquerschnitt des bandformigen Werkstuckes 3, welches 
gemaB den sich daruber befindlichen Querschnitten mehr 
und mehr verformt wird, bis gemaB der allerobersten dieser 
schematisierten Querschnittsdarstellungen das Rohr 2 gebil- 
det isL 

GemaB Fig. 3 und 5 sind dabei erste Rollenpaare 01 bis 

04 - in der Fachsprache auch "Stich 01" bis "Such 04" ge- 
nannt - vorgesehen, die an Oberseite und Unterseite des 
Werkstuckes 3 gleichzeitig angreifen, wahrend in dem Be- 
reich, in welchem die gebogenen Rander 4 die in Fig. 4 an- 
gedeuteten Hinterschneidungen 5 bilden, Rollenpaare 05 
und 06 derart ausgebildet und angeordnet sind, daB ihre Rol- 
len an den AuBenseiten der gekriimmten Rander des Werk- 
stuckes 3 angreifen, wie es besonders deutlich in Fig. 5 in 
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den als "Stich 05" und als "Stich 06" bezeichneten Einzel- 
darstellungen erkennbar ist, wobei zusatzlich zwischen die 
Rander greifende Stiitzrollen 05a und 06a in Fig. 5 angedeu- 
tet sind. 

Dabei erkennt man vor allem in Fig. 5 in Verbindung mit 5 
Fig. 4, daB zwischen dem "Stich 04" und dem "Stich 05" das 
Werkstuck 3 um nahezu eine Viertel Drehung tordiert wird 
und in Fig. 1 und 2 erkennt man Zwischen den RoUenpaaren 
04 und 05 auch einen entsprechenden, als erste Drehstrecke 
fiir diesen Torsionsvorgang dienenden Abstand, in welchem 10 
eine erste Dreheinrichtung 6 angeordnet ist, die in Fig. 6 und 
7 noch einmal separat und hinsichtlich ihrer Formrollen in- 
nerhalb der Fig. 5 als "Stich 04/05" dargestellt ist. 

Hinter dieser ersten Drehvorrichtung 6 befinden sich die 
bereits erwahnten Rollenpaare 05 und 06 deren Rollen an 15 
den AuSenseiten der gekrummten Rander 4 des Werkstiik- 
kes 3 angreifen. Da zwischen dem Rollenpaar 04 und dem 
Rollenpaar 05 diese Viertel Drehung des Werkstiickes 3 er- 
folgt, konnen die Rollenpaare 05 und 06 mit ihren Drehach- 
sen parallel zu den Drehachsen der vor der Drehstrecke be- 20 
findlichen Rollenpaare 01 bis 04 angeordnet und gemaB Fig. 
2 uber Antriebsgetriebe 7 synchron angetrieben sein, so daB 
die Formrollenpaare 01 bis 04 und die Formrollenpaare 05 
und 06 einen gemeinsamen Antrieb mit den Getrieben 7 und 
einem Motor 8 haben konnen, das Werkstiick 3 also auch in 25 
dem Bereich einem Vorschub ausgesetzt wird, in welchem 
die Formrollen an den AuBenseiten der gebogenen Rander 4 
angreifen und nicht mehr das Werkstuck 3 selbst zwischen 
sich aufnehmen, wie in den Rollenpaaren 01 bis 04. 

In Vorschubrichtung hinter diesen zum Vermindem des 30 
Abstandes der aufeinanderzu zu biegenden Rander 4 die- 
nenden Formrollen ist eine weitere oder zweite Drehstrecke 
mit einer Drehvorrichtung 9 erkennbar, mit welcher das 
Werkstuck wieder zuriicktordiert oder ruckverdreht wird, 
wonach im Ausfuhrungsbeispiel zwei weitere Rollenpaare 35 
07 und 08 zum endgultigen Annahem der Rander 3 fiir den 
SchweiBvorgang folgen. Bei den Werkzeugsatzen 09 han- 
delt es sich zweckmaBigerweise um Stauchrollen, wahrend 
die Rollenpaare 10 bis 13 zur endgultigen Kalibrierung des 
Rohres 2 dienen. 40 

Die erste Drehvorrichtung 6 und ebenso die zweite Dreh- 
vorrichtung 9 weisen gemaB den Fig. 6 und 7 sowie 8 und 9 
und auch gemaB Fig. 5 jeweils ein Rollenpaar, bestehend 
aus zwei Rollen 61 und 62 bzw. 91 und 92 auf, wobei die 
Rolle 61 gemaB Fig. 6 eine Ringnut und die andere Rolle 62 45 
der ersten Drehvorrichtung 6 einen dazu passenden Ring- 
vorsprung aufweisen und die Drehachsen 63 dieser Rollen 
61 und 62 quer und etwa um den Drehwinkel des Werkstiik- 
kes 3 gegeniiber den vorhergehenden Rollenpaaren ver- 
schwenkt angeordnet sind Dabei ist in Fig. 5 angedeutet, 50 
daB das Werkstuck 3 mit s einem Querschnitt zwischen die 
Ringnut und den ringformigen Vorsprung dieser Rollen 61 
und 62 paBt und somit in verdrehter Position fonnschlussig 
gehalten und festgelegt wird, obwohl gleichzeitig ein \for- 
schub erfolgt. 55 

Auch die Rolle 91 hat gemaB Fig. 8 und 5 eine Ringnut, 
wahrend die Rolle 92 einen in das Werkstuck an dessen 
Schlitz eingreifenden ringformigen Vorsprung hat, der dabei 
eben falls in einer Ringnut angeordnet ist, um den inzwi- 
schen dem endgultigen Rohr angepaBten Querschnitt des 60 
Werkstiickes 3 gemaB Fig. 5, Stich 06/07 zu beriicksichti- 
gen. 

In beiden Drehvorrichtungen 6 und 9 wird also das Werk- 
stiick 3 entgegen der vorhergehenden Verdrehung und Tor- 
sion formschliissig gehalten, so daB die Verdrehung bzw. 65 
Torsion wahrend des Vorschubes an alien Querschnittsstel- 
ien des Werkstiickes nach und nach auftritt und das Werk- 
stiick dem Vorschub gemaB entsprechend verformt wird. 



Dabei ist in Fig. 6 ebenso wie in Fig. 8 angedeutet, daB 
die aus einem das Werkstuck 3 formschliissig erfassenden 
Rollenpaar bestehende Drehvorrichtung 6 und 9 und insbe- 
sondere deren jeweiliges Rollenpaar beziiglich der Orientie- 
rung der Drehachsen 63 bzw. 93 quer zur Vorschubrichtung 
gemaB dem Pfeil Pfl verschwenkbar und feststellbar ist, 
wobei fur die erste Drehvorrichtung gemaB Fig. 6 im Aus- 
fuhrungsbeispiel ein Schwenkwinkel von 8° und fur die 
zweite Drehvorrichtung 9 gemaB Fig. 8 ein Schwenkwinkel 
von 4° angedeutet sind. Somit kann die Torsion des Werk- 
stiickes 3 im Verlauf der Drehstrecke zwischen den Rollen- 
paaren oder Stichen 04 und 05 auch von Fall zu Fall korri- 
giert oder verstellt und an das Werkstuck, dessen Abmes- 
sungen und dessen Werkstoff angepaBt werden. 

Der Schwenkwinkel fur das Werkstuck 3 innerhalb der 
Drehvorrichtung 6 und ebenso wiederum in der Drehvor- 
richtung 9 kann aber auch liber eine groBere Winkeldiffe- 
renz veranderbar oder - bei immer gleichbleibendem Dreh- 
winkel - verschieden sein. Denkbar sind Drehwinkel von 
etwa 75° bis 100° und insbesondere etwa 80° bis 90° oder - 
wie in den Ausfuhrungsbeispielen - Abweichungen von 
90°, die kleiner als 10° sind. 

Die Fig. 1 und 2 zeigen, daB ein erster Satz von Rollen- 
paaren vom "Stich 01" bis zum "Stich 04" fiir das erste Ver- 
formen der Rander 4 und ihr Kriimmen gegeniiber der Aus- 
gangslage des als Blechband ausgebildeten Werkstiickes 3 
bis zu der Drehstrecke mit der ersten Drehvorrichtung 6 vier 
Rollenpaare umfaBt. Es hat sich gezeigt, daB dies eine giin- 
stige Zahl von Umformrollen ist, um das Blechband so weit 
vorzubereiten und hinsichtlich des Querschnittes zu verfor- 
men, daB es anschlieBend fur die weitere Verformung au- 
Benseitig der Kriimmungen der Rander zu erfassen ist, wo- 
vor es aber um etwa eine Viertel Drehung tordiert wird. 

Hinter der ersten Drehvorrichtung 6 sind im Ausfuh- 
rungsbeispiel zwei Rollenpaare 05 und 06 zum Annahem 
der im Querschnitt gekrummten Rander 4 aufeinanderzu 
und dah inter die zweite Drehvorrichtung 9 angeordnet Die 
Rollenpaare 07 und 08 hinter der zweiten Drehvorrichtung 9 
weisen ebenfalls um horizontale Achsen rotierende Rollen 
auf. Es schlieBen sich dann aber noch Stauchrollen 09 an, 
die auch um vertikale Achsen rotieren konnen. Im weiteren 
Vorschubverlauf schlieBt sich dann ein Kalibrierteil mit den 
Rollenpaaren 10 bis 13 und schlieBlich die SchweiBvorrich- 
tung 14 an. 

In Fig. 1 und 2 erkennt man auBerdem, daB ein erstes Rol- 
lenpaar 100 vor den sich anschlieBenden Rollenpaaren 01 
bis 04 etwas anders ausgebildet ist. Es handelt sich dabei um 
das Rollenpaar, welches in Fig. 5, linke Spalte an oberster 
Stelle mit "vor Stich 01" bezeichnet ist und auch in Fig. 3 
schematisiert angedeutet wird. Dem ersten Rollenpaar 01 
zum Biegen der Rander 4 des Werkstiickes 3 ist dieses Rol- 
lenpaar vorgeschaltet und dient zum Anwalzen der Kanten 
der Rander 4, so daB diese nach der Biegung des Querschnit- 
tes zu einem Kreis trotz der unterschiedlichen Krummungs- 
radien der Innenseite und der AuBenseite des Werkstuckes 
einen schmalen, praktisch iiber die gesamte Materialdicke 
etwa gleichbleibenden Spalt miteinander bilden, was das 
VerschweiBen erleichtert. 

Mit der vorbeschriebenen Vorrichtung 1 kann ein Rohr 2 
aus einem zunachst als flaches Bandmaterial vorliegenden 
Werkstuck 3 in mehreren in Forderrichtung hintereinander- 
liegenden Umformstationen und Rollenpaaren hergestellt 
werden, indem die Rander 4 des Werkstuckes 3 in Vorschub- 
richtung mehr und mehr umgebogen und aufeinanderzu ge- 
kriimmt werden. Dies geschieht zunachst in den Rollenpaa- 
ren 01 bis 04. 

Wenn die Rander 4 so weit gekriimmt sind, daB sie einen 
Hinterschnitt 5 bilden, wird das teilweise bereits gekriimmte 
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und geforrate Werkstiick 3 in einer ersten Drehstrecke etwa 
urn eine Viertel Drehung tordiert und danach weiter zu dem 
Rohr 2 verformt, wobei der zwischen den Randem 4 befind- 
liche Schlitz im weiteren Verlauf des Vorschubes gemaB 
Fig. 4 und 5 verkleinert wird, wobei zunachst in den Schlitz 5 
noch entsprechende ringformige Fiihrungsvorsprunge ein- 
greifen konnen. Vor dem endgiiltigen SchlieBen und Ver- 
schweiBen des von den Randern 4 begrenzten Schlitzes wird 
das Werkstiick 3 in einer zweiten Drehstrecke - mittels der 
zweiten Drehvorrichtung 9 - wieder zuruckverdreht, wo- 10 
nach dann die Rander 4 endgiiltig miteinander verschweifit 
werden. Dabei kann zuvor gegebenenfalls auch noch eine 
Kalibrierung stattfinden. 

Das Werkstiick 3 kann in der zweiten Drehstrecke mittels 
der zweiten Drehvorrichtung 9 etwa um denselben Winkel 15 
wieder zuruckverdreht werden, um den es zuvor auf der er- 
sten Drehstrecke mittels der ersten Drehvorrichtung 6 tor- 
diert wird. Zum Verformen der Rander 4 aufeinanderzu bis 
auf geringe Schlitzweite ist also das Werkstiick wahrend sei- 
nes Vorschubes gegeniiber seiner normalen Orientierung 20 
verdreht, was aufgrund der Lange der Drehstrecken und der 
Elastizitat des Werkstoffes des Werkstiickes 3 moglich ist. 

In vorteilhafter Weise konnen dabei nach der ersten Dreh- 
strecke an dem Werkstiick 3 angreifende Formrollen 05 und 
06 um horizon tale Achsen rotieren und angetrieben werden, 25 
so daB das Werkstiick 3 bei seiner weiteren Verformung von 
diesen Formrollen 05 und 06 in Vorschubrichtung gescho- 
ben wird. 

Die Formrollen 07 und 08 hinter der zweiten Drehstrecke 
rotieren ebenfalls um horizontal liegende Achsen, sind an- 30 
getrieben und Ziehen das Werkstiick 3 in Vorschubrichtung, 
so daB praktisch alle Formrollen der Vorrichtung 1 auch fur 
den Vorschub und Weitertransport des Werkstiickes sorgen. 
Die Antriebe der angetriebenen Formrollen vor und nach 
den Drehstrecken sind dabei synchronisiert angetrieben, wie 35 
es in Fig. 2 schematisiert durch die Getriebe 7 und den Mo- 
tor 8 sowie die Abtriebe 7a und eine Verbindungswelle 7b 
zwischen den beiden Getrieben 7 angedeutet ist Lediglich 
der Kalibrierteil mit den Kalibrierrollen 10 bis 13 hat wie- 
derum einen eigenen Motor 81 und ein zugehoriges Ge- 40 
triebe 71. 

Je nach Werkstiick und Abmessung kann der Torsions- 
winkel im Verlauf der ersten Drehstrecke und demgemaB 
auch in der zweiten Drehstrecke gewahlt und eingestellt 
werden. Im Ausfuhrungsbeispiel ist in Fig. 6 eine Variation 45 
dieses Winkels um 8°, in Fig. 8 eine derartige um 4°, ange- 
geben. 

Zum Herstellen eines Rohres 2 aus einem im Querschnitt 
ursprunglich flachen, bandfbrmigen Werkstiick 3 wird die- 
ses in mehreren aufeinanerfolgenden, durch Umformrollen- 50 
paare gebildeten Umformstationen Schritt fur Schritt starker 
im Querschnitt gekriimmt, bis die Rohrform erreicht ist. 
Wenn die Rander 4 des Werkstiickes 3 so weit gekrummt 
sind, daB sie jeweils einen Hinterschnitt bilden, also Form- 
rollen nicht mehr so weit eingreifen konnen, daB sie die In- 55 
nenseite des Querschnittes weiterhin formen konnen, wird 
das teilweise geformte Werkstiick 3 in einer ersten Dreh- 
strecke um etwa eine Viertel Drehung tordiert und in dieser 
tordierten Lage im weiteren Vorschub derartig weiterver- 
formt, daB der zwischen den Randem 4 befindliche Schlitz 60 
im weiteren Vorschubverlauf verkleinert wird. Vor dem end- 
giiltigen Annahem oder SchlieBen und VerschweiBen des 
Schlitzes wird das Werkstiick 3 in einer zweiten Drehstrecke 
wieder zuruckverdreht, wonach die VerschweiBung der 
Rander 4 erfolgt. 65 



400 C 1 

8 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zum Herstellen eines Rohres (2), insbe- 
sondere flir ein Rohr mit geringer Wandstarke, aus me- 
tallischem Bandmaterial, mit relativ kleinem Durch- 
messer, wobei das zunachst flache Bandmaterial in 
mehreren in Forderrichtung hintereinanderliegenden 
Umformstationen zu dem Rohr kalt umgeformt wird, 
indem die Rander (4) des Bandmateriales mehr und 
mehr umgebogen und aufeinanderzu gekrummt wer- 
den, wobei der zwischen den Randem befindliche 
Schlitz im weiteren Verlauf des Vorschubes und der 
Verformung verkleinert und schlieBlich endgiiltig ge- 
scblossen und verschweifit wird, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB dann, wenn die Rander (4) so weit ge- 
krummt sind, daB sie einen Hinterschnitt (5) bilden, das 
teilweise geformte Werkstiick (3) in einer ersten Dreh- 
strecke um etwa eine Viertel-Umdrehung tordiert und 
danach weiter verformt wird und daB vor dem endgiil- 
tigen SchlieBen und VerschweiBen des Schlitzes das 
Werkstiick (3) in einer zweiten Drehstrecke wieder zu- 
ruckverdreht und dann die zueinander bewegten Ran- 
der (4) verschweiBt werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Werkstiick (3) in einer zweiten Dreh- 
strecke etwa um denselben Winkel wieder zuruckver- 
dreht wird, um den es zuvor auf der ersten Drehstrecke 
tordiert wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB nach der ersten Drehstrecke an dem 
Werkstiick (3) angreifende Formrollen (05, 06) um ho- 
rizontale Achsen angetrieben werden und das Werk- 
stiick (3) bei seiner weiteren Verformung von dieser 
Formrolle (05, 06) in Vorschubrichtung geschoben 
wird. 

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB Formrollen (07, 08) hinter 
der zweiten Drehstrecke ebenfalls um horizontal lie- 
gende Achsen rotieren und das Werkstiick (3) in Vor- 
schubrichtung Ziehen. 

5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Antriebe der angetriebenen Formrol- 
len vor, zwischen und nach den Drehstrecken synchro- 
nisiert angetrieben werden. 

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Torsionswinkel im Ver- 
laufe der ersten Drehstrecke und/oder der zweiten 
Drehstrecke zwischen 75° und 100° eingestellt wird. 

7. Vorrichtung (1) zum Herstellen eines Rohres (2), 
insbesondere fur ein Rohr mit geringer Wandstarke, 
aus metallischem Bandmaterial (3), mit relativ kleinem 
Durchmesser, mit mehreren in Vorschubrichtung des 
Werkstiickes (3) hintereinander angeordneten Rollen- 
paaren (01, 02, 03, 04) zur allmahlichen und dann zu- 
nehmenden Kaltverformung und Kriimmung der Ran- 
der (4) des Werkstiickes (3) im Vorschubverlauf aufein- 
anderzu, wobei erste Rollenpaare (01 bis 04) an Ober- 
seite und Unterseite des Werkstiickes (3) angreifen und 
in dem Bereich, in welchem die gebogenen Rander (4) 
Hinterschneidungen (5) bilden, Rollenpaare vorgese- 
hen sind, die an den AuBenseiten der gekriimmten Ran- 
der angreifen, und mit einer SchweiBvorrichtung (14), 
dadurch gekennzeichnet, daB zwischen den an beiden 
Seiten des Werkstiickes angreifenden Rollenpaaren 
und den an den AuBenseiten der Kriimmungen angrei- 
fenden Rollenpaaren eine Drehstrecke und eine erste 
Drehvorrichtung (6) zum Tordieren des Werkstiickes 
um etwa eine Viertel Drehung und dahinter die an den 
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AuBenseiten der gekrummten Rander (4) angreifenden 
Rollenpaare mit Drehachsen angeordnet sind, die par- 
allel zu den Drehachsen der vor der Drehstrecke und 
Drehvorrichtung befindlichen Rollen sind, dafi diese 
hinter der Drehstrecke angeordneten Formrollen mit 5 
dern Antrieb verbunden sind und daB in Vorschubrich- 
tung hinter diesen zum Vermindern des Abstandes der 
aufeinanderzu zu biegenden Rander (4) dienenden 
Formrollen eine weitere Drehstrecke und eine zweite 
Drehvorrichtung (9) zum Zuriicktordieren und Ruck- 10 
verdrehen des Werkstuckes (3) und dahinter wenig- 
stens ein Rollenpaar zum Ann ah era der Rander des 
Werkstiickes (3) fur den SchweiBvorgang angeordnet 
sind. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 15 
zeichnet, daB die erste Drehvorrichtung (6) und/oder 
die zweite Drehvorrichtung (9) wenigstens ein Rollen- 
paar aufweisen, dessen eine Rolle (61) eine Ringnut 
und dessen andere Rolle (62) einen dazu passenden 
Ringvorsprung aufweisen, wobei die Drehachsen (63) 20 
dieser Rollen (61, 62) quer und etwa um den Drehwin- 
kel des Werkstiickes (3) gegeniiber den vorhergehen- 
den Rollenpaaren verschwenkt angeordnet sind, und 
daB das Werkstiick (3) mit seinem Querschnitt zwi- 
schen die Ringnut und den ringformigen "Vbrsprung 25 
paBt. 

9. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die aus wenigstens einem das Werk- 
stuck (3) formschlussig erfassenden Rollenpaar beste- 
hende Drehvorrichtung (6; 9) und insbesondere das 30 
Rollenpaar beziiglich der Orientierung der Drehachsen 
quer zur Vorschubrichtung (Pfl) verschwenkbar und 
feststellbar ist 

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Schwenkwinkel fur die Drehvorrich- 35 
tung (6; 9) um etwa 25° oder etwa um 3° bis 10°, ver- 
stellbar ist und gegeniiber den Drehachsen der in \for- 
schubrichtung vor der Drehstrecke befindlichen Dreh- 
achsen zwischen 75° und 100° oder etwa 80° bis 90° 
betragt. 40 

11. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 7 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB ein erster Satz von Rol- 
lenpaaren fur das erste Kxiimmen und Verformen der 
Rander gegeniiber der Ausgangslage des als Blechband 
ausgebildeten Werkstuckes (3) bis zu der Drehstrecke 45 
drei bis sechs, bevorzugt vier oder funf Rollenpaare 
umfaBL 

12. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 7 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, daB hinter der ersten Dreh- 
vorrichtung (6) wenigstens zwei Rollenpaare (05, 06) 50 
zum Annahem der gekrummten Rander (4) aufeinan- 
derzu und dahinter die zweite Drehvorrichtung (9) an- 
geordnet sind. 

13. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 7 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Rollenpaare hinter 55 
der zweiten Drehvorrichtung (9) teils um horizontale, 
teils um vertikale Achsen rotierende Rollen aufweisen 
und dahinter die SchweiB vorrichtung (14) angeordnet 
ist. 

14. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprii- 60 
che, dadurch gekennzeichnet, daB dem ersten zum Bie- 
gen der Rander (4) des Werkstuckes (3) dienenden Rol- 
lenpaar ein Rollenpaar zum Anwalzen der Kanten der 
Rander (4) vorgeschaltet ist 
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